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OSSERVAZIONI , E SCOPERTE 


SULLA CANAPE 


E LA SUA PREPARAZIONE, 


IV efeguìre con ejfa le più pregevoli , e deli¬ 
cate manifatture . 


Ohi (fimo è flato fcrìtto fa la Cana¬ 
pe, e buoniflìme ifìruzioni lì hanno 
intorno la fua cultura, fra le quali 
fono di fomino pregio quella dì M- 
Meràandìer , una, che trovali nelle 
Memorie della Società Reale d* Agricoltura di 
fotirs, parecchie, che vanno unite nella Rac¬ 
colta cella Società di Berna, quella fecondo il 
metodo dei Bologne!! fatta già pubblicare in 
Ferrara con dedica al Sig. Conte di Chatech , 
eh e h flefia , che venne poi nel 1 764. Ram¬ 
pata in Venezia per ordine dell’ Uluftrifs. ed 
Eccelle fui filma Magi Aratura de’ S. S. Cinque 
Savj fopra la Mercanzia. Nonoflante io credo 
di rendere qualche fervigio al Pubblico 
tandogli iu quefta materia alcune vate , cne 
non per anche fono Rate propofle , ed alcune 
A s ma- 
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manipolazioni-, che fiafficientertìeme non fi tro¬ 
vano in altri libri de Ieri ite « 

Qui pertanto non parleniffi dell a coltura del¬ 
la pianta, cioè del modo di formare un cana¬ 
paio , degl 5 ingraffi , che fan di me fu eri alla 
terra, della feminagione, coltivazione, raccol¬ 
ta , e macerazione della Canape 1 iìccome dei 
primi lavori* che convien darle colla gramola 
grande e pkciola T dello fpatolarla , ec* lutti 
quelli oggetti li trovano di [Fu fa mente , e con 
accuratezza trattati tulle dette Opere . 

Solo vuoili avvertire , riguardo alla macera¬ 
zione , che dalli ordinariamente alla Canape - 
i, CiO'è bene macerarla futuro, che fia raccol¬ 
ta da terra , non affettando, che trovili fecca- 
ta, attefochè i fuoi filamenti fi fiaccano pii 
facilmente dalle parti legnaie , Innanzi però 
di farne la raccolta convien , elfi ella li a per¬ 
fettamente matura - 2* L’ acqua in cui fi porrà 
la Canape non dee corromperli, o fermentare 
troppo facilmente ; e fé vi felle neceffità di 
fervali dì tal acqua , blfogncrebbe , fe pofitbil 
folte, rinife fca ria di tempo in tempo con qual¬ 
che nuov 1 acqua córrente * 3. Si concepì [ce , 
che la Canape è fufficientementc macerata , 
allorché fi fiacca facilmente dii canavaccio , 
e ciò battendola femplicemente colla fpatola co¬ 
me fi fa del Lino * 

Suppofta dunque una buona macerazione , 
ceco la ferie delle operazioni da iitituirfi pei 

ridar- 
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ridurre la Canape ad un grado ■ di finezza , 
bellezza e bianchezza , che infinitamente cltre- 
pafìi quella del Lino più perfetto e meglio la¬ 
vorato , 


CAPITOLO I. 


Dilla gramolatura , i [paleiazione 
della C ampi , 


1 Ottima cola fpe zzare colla mano la Cana¬ 



pe, allorché ita affai lunga • La corca, ed 
ii Lino, comunemente fi fpezzano fra le gra¬ 
mole. Indi fi fpatola il filo fotto un cilindro, 
e cono troncato di legno, che fa (TI girare col 
mezzo dell’acqua, dove n’abbia . Quelle ope¬ 
razioni deggion efier fatte con elettezza fé fi 
voglia aver un bel filo . Per averne di piu 
bello, che d’ ordinario , fi devono recidere 
unte le radici della Canape, e metterle da ban¬ 
da . Sì uguaglieranno i tronchi , cioè fi por¬ 
ranno i lunghi coi lunghi, e i corti coi coiti, 
innanzi di fpezzarli a mano , batterli e fpató- 
larli . Mercè di tale attenzione , il Pettinatore 
farà meno fioppie , ed il filo diverrà più lun¬ 
go , e più fino. 


A 


CA- 
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Nuovo metodo per preparare la Canape [pezzata 
e battuta , affine di ridarla cosi bianca e 
cosi fina , coni è il miglior Lino d 1 
Olanda , 

Formate delle mataffe , 
t mezza 

df libbra. Non le ftrin- 
po' molli, e ben bene 
Abbiate una dna affai 


P Rimd operazione 

che non farete pia groffe da circa 
libbra fin a tre quarti u 
gete troppo , lardatele un 
fatele feccaie al fole 
grande di legno d’Abete , e filmatela in un Ino*, 
go coperto . Ponetevi entro le voffre mataffe 
a ftraù in croce finché fìa piena . Gittate vi 
fopra dell’ acqua piovana, oppure dell’ al tv* ac¬ 
qua ben chiara , e mettetene tanta, che le ma¬ 
taffe ftìeno tuffate nella mede lima . Anzi per 
tal oggetto vi porrete fopra dei pezzi di ta¬ 
vole d’ Abete con delle pietre . Se la Canape 
reftaffe fuori dell’acqua, l’aria guaite irebbe la * 
Lafcìatela ftar immerfa così pel corfo di 24. 
ore al più , in capo alle quali Infoierete ufei- 
re 1’ acqua per il cocchiume pofta in fondo 
della dna. Allora ne riporrete di nuova , e 
Tempre chiara, che lafcierete altresì per 12* 
ore, dopo le quali la caverete come la prima. 

Seconda operazione . Eftraete tutte le voftre 
mataffe fuori della tina , fatale portare al fiu¬ 
me , facendole lavare e torcere finché 1’ acqua 

n’efca 


t 
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if efca chiara ' il che leva dal filo la materia 
gommoftì e (porca * 

Terza operazione 9 Ponete quefte mataffe f 
come la prima volta, nella vofìra tina, ed a- 
Tendo pronta una compofizione s di cui tolto 
aie daremo la ricetta, gliela ver ferace (òpra y 
caricando poi effe mar affé con tavole e pietre* 
Siccome fi è eletto. 

Quarta operazione . Per fare la compofizione, 
o il bollito tdtè indicato , due giorni innanzi 
di fervi rfene abbiate un m affé! lo colf acqua ne- 
ceffaria ? Sopra circa cento pince d* acqua po¬ 
netevi tre mi fere , o quaniroli di femola di 
Frumento, che rimefehierete bene , Abbia¬ 
te una fecclne d 1 acqua calda , nella quale 
{temprerete il valore di due * o tre libbre di 
lievito vecchio dipafìa di Frumento , e quando 
fia bene fìemprato, Jo verferete nd martello, ove 
riporta avrete la femola* Ben bene mefehierete 
il tutto facendo rimontare la femola * Bifogna, 
che il luogo non fia troppo freddo „ Anzi co¬ 
prirete la voffra tina con una coperta di lana* 
pónendovi poi al dii opra delle tavole , Tre o 
quattro voice per giorno rimoverete il liquore, 
ed iì terzo dopo averlo fatto partirne altra var¬ 
io ad una groffa telacela , Io verferete felle 
v offre ma ulte , riggenando la femola nd ma¬ 
glio , che fermerete , per darla mefehlata con 
un po’ d’ acqua da mangiare ai Porci, 

Quinta operazione . Lafciate per il corfo di 
À 4 ein- 
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cinque, o Tei giorni i ritener fé le volire mataffe 
nel detto liquore , olle riandò turi 7 i giorni di 
cavarne quatti , o cinque lecchi e per Io fpi- 
nello della tuia . Quella quantità , che avrete 
In tal modo cavata, la- porrete io un picciolo 
maftdlo per indi tornar a ver {aria full e ma- 
taffe . Nd quarto giorno dell 1 operazione , fare¬ 
te difciorre in una feccfcia d* acqua calda duo 
libbre di bell 1 AH urne patina. ( o pocajT' 
una libbra di (ale ordinario ; e nieffo qu 
quore con .quello, che avrete tratta dalla 
per lo ipinello , la verferete. cosi mefthìata 
folle ma taf! e nella dna medefima ; il che elude¬ 


rete continuando 
enervando 


come innanzi^ 
izione due vol¬ 
te- ogni dì j e più ancora fé fa' polli bile. Ef¬ 
fe rido fcorfl feì * o fette giorni , e regnando li¬ 
na bella mattina t caverete il liquore, dalla ri- 
naj per la fornello , avendo frattanto preparato 
un mafelio-, ov 7 abbiavi dell 1 acqua calda , iti 
cui fa fiati difclolta una libbra di fapoae. 
bianco tagliato in piccioli pezzuola - Allora 
.traendo a mano a mano ìe vofìre ma caffè dal¬ 
la tina , le tufferete nell 7 acqua di detto ma- 
Hello, deftramente sfregandole , rompendole ¥ 
n^^ggiaudole pel cor lo d 1 una mezz 7 ora 
farete ben lavare nell 1 acqua chiara e 
„.reme del fiume,alcun poco battere, e tor¬ 
cere finché l’acqua fteffa n s efea affatto limpi¬ 
da* In fine le difterie) ere te alquanto fu qual¬ 
che 
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che cofc di pianò ed unito e le farete arrin¬ 
gare ad un gran fole * Quanto più pretto ii 
ilio f afeiUghi ? ranco maggiormente diviene 
branco , e tino , e riman altresì più forte , e 
più lungo * 

Stjta operazione. Preparata in tal guifà .k 
voftra Canape , e. ri poli a al fole per vari gior- 
ni, o in difetto in un luogo caldo o Itala f 
ove non favi polve, nè fumo durante T ope¬ 
razione, feccata eh 1 ella fa affatto , la farete 
fpatelare , avvertendo che h fpatóla fa affai 
levigata , piana , e di figura rotonda, tal qua¬ 
le appunto, è quella, che viene deferita e fi¬ 
gurata neir Irruzione 1 per la coltura del Lino 
alla maniera degli Olandesi, Mercè di tale o- 
perazione la vpìtraCanape diverrà dolce, di- 
libata al tatto 5 fimffìma , e d'un colore per 
lino. Allora farà ella in ilìaco di effe re con- 
legnata ai Pettinatori . Se quelli fano uomini 
bravi s e diligenti , la renderanno cori fina?, 
coro’ il più bel Lino, che viene ddf Olanda^ 
e farà attifiìma alle manifatture di tele più 
npbiJi e leggiere. 


CA- 
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CAPITOLO III. 

Vtìla maniera di pettinare il Filo battuto f 
e dì piegarlo ? 

lf$Er ben pettinare II filo preparato , bITogua s 
■ che fia ben battuto e fpatolato, che ilPct- 
tinatore lo penda per la cima della ma uffa , 
e la fcuota colle dita per bea difenderla con 
eCattezza ? Indi, che ne prenda poco per vol¬ 
ta nella sua no , e lo lavori eoa un pettine a- 
vente \ denti grotti, e non troppo uniti , co¬ 
minciando a pettinarlo dolcemente, e fenza il 
menomo sforza da un 1 diramiti * Avanzerà, e- 
gli Tempre piè col Tuo pugno il filo , e quan¬ 
do farà pettinato fin alla metà , prenderà, a 
lavorare dall" altra eftremità, e continuerà co¬ 
me ha cominciato t offervando di non Jafciarc 
Totto la fiu mano nel mezzo parte alcuna non 
pettinata * Ciò fatto , metterà la picciola ma- 
taffa da banda* Un altro Pettinatore, che lo 
fegue , la riprende, e la ripettina , pattandola 
leggermente per un pettine piè fino e fretto, 
e di dentatura piu unita. Egli la patta e ri- 
palla per elfo finche il Tuo pettine nulla piè 
levi dalla mede firn a. Rimette quefit Ja Tua 
matatta ad un ter^o Operajo , il cui pettine è 
ancora più fino t e più unito , ed opera com T 

11 precedente * li terzo Pettinatore la Ta patta- 
re ad un quarto,le punte del cui pettine non 

han- 
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hanno che due once e mezzo d’ altezza , con 
non maggior groffezza di mezza lìnea . Se vo¬ 
gliali aver un filo eftre ma mente fino e delica¬ 
to come la feta, fi avrà ancora un quinto 
pectine d’ un numero più fino. Quello filo po¬ 
trà allora effer impiegato a fare della refe 
per merletti, 

Allora farete le voftre ma tuffine , o pacchet¬ 
ti , piegandoli fui pettine delia groffezza , e 
del numero, che defidererete , dando agli ftef- 
fi quella forma , che giudicherete conveniente 
al voftro in ter effe ; ma convien avvertire di 
ben diftcndcrli con proprietà , ed efactezza nel 
piegarli, dì ben unirli, e porli in carta. Con 
lìffatte attenzioni avrete un filo biondo tirante 
al bianco , lungo , fino , fortifììmo , e che avrà 
tutte le qualità richiefie ad ogni più perfetta 
manifattura, 

CAPITOLO IV, 

JJdla filatura , e indevenatura . 

ANnovI moke cofe da offervarfi per filare 
* ' fino , unito, e torto a propolito , perchè 
iì filo fia di buona qualità , che poffa effere 
facilmente e ben lavorato fui Teh*;o , e che 
abbia una forza proporzionata alla firn finezza. 
Per avere del filo più belio , e più fino che 
non baffi ordinariamente , conviene, che la Fi¬ 
lata- 
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Istrice fia giovane » che abbia buona vifh , e 
che non 5* impieghi per intervallo in lavori 
rozzi, che intorpidifcono le dita, e ne rendo¬ 
no la pelle troppo dura. Bifogna eziandio du¬ 
re alla Filatrice della bella Canape # p affabile 
niente lunga, ben pettinata, e rinettata da o 
gnì molecola della corteccia , e dei canavac-, 
ciò ; giacché le mole cu le di tal Corta entran¬ 
do nel filo , lo rendono mal unito , rigido , 
debole , e fenza forza benché piu groffo nei 
fiti dov 1 elleno fono . YJ di meftieri altresì , 
che la Filatrice abbia un buon mulinello t che 
fia accoftumata a filar con efin, che ne cono- 
fca la forza ¥ c!V egli ha,, per islungare e tfi 
nire il filo a mifnra, ch’ella lo maneggia fra 
le dita , affinchè fi regoli in confeguenza per 
far agire il fuo piede ; e la firn mano; giac¬ 
ché fa duopo, che uno operi dì concerto col- 
T altra T comecché le mani fian quelle , che 
badano al fufo del molinello, ed il piede quel¬ 
lo, che fa girare la gran ruota, la quale at¬ 
tira il filo dalla mano della Filatrice nel fu¬ 
fo* E’ neceffario parimenti, eh* effa fappia 
ben di f por re la Canape folla conocchia , affin¬ 
chè filandola fi prelenti femore di punta , e 
fi leghi al filo nell 1 e [ire mici della punta fte fi¬ 
fa, ovfella ha finito, fionovi molte Filatrici , 
che hanno il cattivo coitimi e vi annodare col¬ 
la filaccica doppiata nel fuo mezzo , non dt- 
fefa s s in lunghezza ; il che produce un cri- 
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fio ilio, mal unito, e legato debolmente infic¬ 
ine . Allorché prende fi queito filo fra le dita % 
e che trovali fulfi Arcolaio, la copertura fi ri¬ 
tira , e fa della borra con dei nodi. 

Conviene altresì , che la Filatrice non fca- 
gai le dita fennon a propoli co , e non troppo 
ad un tratto , affinchè ii filo ne divenga uni¬ 
to* Allorché il fu io fi trovi riempiuto t bifo- 
gnerà prontamente inde venario per farne una 
ni a taffettà * Effeudo affai umido fui fufo , o a 
cagione della fa lì va, o dell 1 acqua , e refendo 
in quella maniera un certo tempo , V umidità 
guada , e imputridire il filo , comecché non 
fi pofft prontamente fece a re * Il filo offendo 
fubito in de venato, fi fecca non folo ben pre¬ 
do full* arcolaio , ma kfciandovelo dalli mat¬ 
tina alla fera ne diviene altresì più unito « 

Io non mi trattenerci di molto a deferì vere 
minutamente la forma degli arcalaj , che fer¬ 
vono a mettere il filo in mataffe * Dirò fola- 
mente , che dovrebbero effer tutti d* una fletta 
mi fura , e [fruttar a , acciocché le mataffe riu- 
iciffero d 7 una medefima grandezza , e che il 
numero dei giri del filo foffe Tempre uguale* 
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CAPITOLO V* 

Come fa di tnejìieri tifavi are il Filo innanzi 
di conjegndrlù al TeJJitoró * 

ÌTL v offro filo effendo ben con fervalo in luo* 
* go fecco , fe lifciviar lo vogliate iniianzi di 
far la tela , ecco come ordinariamente fi ope¬ 
ra * Ponete una certa quantità di filo in un 
imiftelto pieno d'acqua fredda ordinaria * e ìa- 
fciatevelo per quarantott’ ore con fopra dei le¬ 
gni e delie pietre, acciò fila Tempre ben im- 
meiTo neir acqua rnedefima . Rimoveteló ^ e 
cambiate 1* acqua un pajo di volte , e pòi fa¬ 
telo lavare e pulire nell’ acqua chiara e cor¬ 
rente * Succeffivamente fatelo porre in un al¬ 
tro maftello , ove fi lifeivierà con delle cene¬ 
ri alla maniera ordinaria * Dopo la lifeivia— 
gione * fi lava * fi torce * e fi batte finché P 
acqua n T efea chiara e limpida y e quindi fi 
difende fopra pertiche, o corde affinchè pron¬ 
tamente venga ad afciugaPfì » Se la Canape 
non folle ben cotta, come dicefi volgarmente f 
fi replicano un* altra volta le dette operazio¬ 
ni = Ciò riguarda folranto il filo ordinario , 
poiché rapporto a quello , che farà feto pre¬ 
parato nei modi già indicaci, non t n eretta ri a 
la lifeìviatum , batta ndò il tenerlo imnierfo 
nell*acqua fredda, è farlo ben lavare , e tor¬ 
cere* Tute'il retto farà fuperfluo* 


CA- 
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CAPITOLO VI. 

Bella fabbricazione della Tela di Ca¬ 
nape (a) . 

« A niaggior parte dei Teff!tori non mette 
^ bafìevole attenzione , facendo la Tela , 
nella fcelta del filo , nell’ efacta difpofizione 
della catena » o deli' orditura , nella propor¬ 
zione dei Pettini fecondo il filo * ec. e nella 
ma ni ara di batterla uniformemente . Da tali 
negligenze lie vengono le cattive Tele. 

Io qui ridurrommi ad efporre alcune ufitate 
pratiche , che meritano correzione . I Teffitori 
per fare la loro colla fi fervono di cattiva 
farina > che s’ ingruma , ne fanno molta per 
volta , vai a dire , pid che non ne pofToao 
impiegare in io. o il. giorni. 

Quefta colla , fpeciaj mente nclf ella te, in 
tic o quattro giorni al più fi troV3 refa agra, 
ed . altera il filo colla fua agrezza , coficchè 
diviene debole, vi lafcia dei granelli, 1 quali 
ranno, che quefto filo pattando per le lifcivie, 
e per il pettine vi fi appicca, onde acquiftan- 
do una certa fcabrofità, non cefia di romperli 

nel 


(a) Quefta Jìefsa finizione può ftrvirè 
&nche per le Tele di Lino . 
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nel lavorp ; il che oltre di rendere la Tela 
«iugulile, fa perdere anche al Teifitore molto 
tempo. Affine di prevenire tali inconvenienti , 
non occorre , chheflo Tellltore fi faccia mag¬ 
gior copia di colla di quella , che può al più 
impiegare in una felliniana ^ che li ferva di 
bella farina, fina e bianca , o di buon amido 
Umilmente affai bianco, e non agro ; che ag¬ 
giunga alla tua colla, e (Tendo fatta , e pallata 
per un pannolino , una iella parte di gomma 
di Draganti. Ne bafta mr oncia per ogni lib¬ 
bra di farina. Bifogna laida ria a molle, cuo¬ 
cerla dolcemente, p affa re la mucillaggine per 
un pannolino , e ben nicchiarla con la colla 
del Tenitore ; ciò che renderà il filo lucido , 
ed atto a paffare per i denti del pettine con 
molta facilità , lènza attaccarli , e fare alcuno 
sforzo . Effo filo divieti anche più forte e li- 
feio . 

Se la pezza di Tela foffe affai grande , 1’ 
Operaio , dopo averne'fatta una cena quanti¬ 
tà , dovrebbe (rotolarla giù dal fubbio , e 
metterla qua fi a’ fuoi piedi . Così h 1 eia fi 
Peccherebbe meglio , e la colla non diverrebbe 
agra mentre fi beffe compiendo il refio delia 
pezza , Quefta agrezza delia colla reca danno 
alla Tela . 


CA- 
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CAPITOLO VII. 

Dilla marnerà di imbiancare h Teie f dì dar ai 
ejje l 1 apparve ìlio , £ di piegarle 

¥ E Tele fine di Canape, n di Lino fi dazi- 
^ no ad imbiancare dal mefe di Marzo fin 
dopo S. Jacopo s o ver la fine di Luglio. 
Quant’ a quelle di Cotone ri è tempo tutto F 
anno * 

Si comincia dal ben fola re quefte pezze f c 
pofte quindi in una gran ti uà fi li fei viano per 
lo fpazio di dodici in quindici ore con una 
quantità di ceneri fecondo la grandezza della 
fina, ed il numero delle pezze di Tela, 

Non c appropofito di rifparmiare la cene¬ 
re , anzi ce ne vuole di buona , e fatta con 
ottimo legno di Salice t o di altro legno bian¬ 
co * Quella di legno di Vite è eccellente - 
Dopo la prima lifeivia ? alcuni Imbiancatori 
fogliano, innanzi di (fendere le Tele lui pra¬ 
to, nuovamente folade ? ed altri pretermetto¬ 
no co delta operazione difendendole fui prato 
medefimo fiibìto, che P han tratte dalla tura » 
Ciò dipende da]]’ induftm del Maeftro imbian¬ 
catore * Certuni aggiungono nella lifeivia dal¬ 
le fette alle dieci libbre di ceneri gravellate 
di Levante > o vi fupplifoono con altrettanta 
allume carina {potafte), o fale comune • Que- 

B ili 
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fti mezzi fono buoni , e contrlbuifcono alla 
pronta imbiancatura - 

Si difendono dunque le pezze di Tela full’ 
erba d J un prato , e là fi legano cosi un filo 
di fpago paffuto ne IP eftremità della ci moria 
2 certi paletti cacciati in terra * e dittanti in 
linea parallela un braccio e mezzo , poco pia t 
poco meno, l'uno dall’altro* Così fi lafcìano 
una decina di giorni, o tre lecci mane fecondo 
il progreffo de IP imbiancatura , Indi fi levano 
dal prato , nuovamente fi fola no , e fi Itici- 
viano, e fi ripongono ancora fui prato, 

Si replica codelia operazione finch* elleno 
fian divenute bianche * Ordinariamente ciò du¬ 
ra dal coiijiuciaraento d* Aprile fin alla fine 
di Giugno * Durante quello tempo faranno fia¬ 
te lì Ternate fetf in otto volte , più o meno > 
giacché Je mie s’ imbiancano piu facilmente 
delle altre * Le più fine , e chiare accelerano 
nell* imbiancatura * Dopo V imbiancagione * v* 
ha chi dà alle medefime fi apparecchio „ Que- 
fio ii fa colf Amido fino , ma bi fogna che U 
diifoluzione fìa affai chiara, affinchè T apparec¬ 
chio non divenga troppo forte 3 nè accorga fi 
delio fteffo maneggiando la Tela feccata. So[> 
preflare poi le pezze di Tela , fi piegano co¬ 
me vuoili , ma fra bene imitare in ciò gli 
Clan defi * 

A quelli ufi tati metodi f ecco le nuove pra¬ 
tiche 

















fiche utiJHÌIme , che fi propongono * La fa¬ 
gliente riguarda le Tele crude innanzi di li- 
fciviarle la prima volta- Abbiati una prepara¬ 
zione di fenicia di frumento in acqua calcia , 
ove flavi mefchitìta un po' d 1 allume carina 
(potafss)* Sì difpongano le pezze di Tela nel¬ 
la tìna grande , coficchè fla quafi piena . Di* 
poi vi fi veri! fopra la detta compoiìzione > c 
vi fi aggiunga tane 1 acqua f che le tele ne ri¬ 
manga no ben coperte per il qual effetto fi 
porranno (opra le flette dei pezzi di tavole ca¬ 
ricate di pietre ■ Bifogna, che nel fondo del¬ 
la fina fiavi una fpina , ed un picciolo ma* 
ftello al di fono per ricevere il liquore , il 
quale di mano in mano , che fi anderA eftraen- 
do fi tornerà a rioverfarc fopra le Tele * 
Quefì’ operazione fa raffi due volte ogni giorno 
per il corfo di fotte giorni * Paffuti gli fieli! 
fi caveranno le Tele dalla fina , e fatte ben 
fokre* fi difporranoo nuovamente nella mede- 
fima per ben fi forviarle alla maniera ordina¬ 
ria . Si vedrà ^ che quefto metodo accelera Y 
imbiancatura , fenza che la Tela 
purché abbiafi V attenzione , eh 1 
pre tuffata fiotto Y acqua , 

Ridotte le Tele bianche, ecco un’altra ma¬ 
niera d’ apparecchiarle . Trovandoli elleno ben 
afeiutte, infogna pattarle per un’acqua turchi¬ 
na , fatta col Tornafule pofio in un pezztiolo 
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di pannolmo ben annodato. Lafciaf effe Tele 
immede in dett T acqua circa un quarto ff ora, 
quindi le porrete ad alci a gare ali 1 aria ove 
non dia il fole 5 difendendole fopra card aggi t 
0 travicelli aiti a tal uopo preparati, affervan- 
do 7 che non fi fporchino . 

Quando le Tele faranno afciutte, darete al¬ 
le medefìme F apparecchio , che comporrete 
colF amido più fino. Qui non reca fé no la do- 
fe , comecché nota fia ad ogni Operaio . Ba¬ 
ita farne tanta quantità , che fia capace d’ in¬ 
collare le Tele , che fi avranno in pronto i 
Potrete aggiungere in effo apparecchio , allor¬ 
ché lo trarrete dal fuoco , un po’ di colla , o 
mucillaggine fatta colle temenze di pjylUum ^ 
die troverete da ogni Droghiere. 

Ne prenderete la metà meno delF Amido ; 
farete cuocere quelle fementi in acqua ordina^ 
ria ben netta 5 e quando fi troveranno ben di¬ 
te tolte e ridotte in colla , le palerete per m 
pannolino , alfine di fe pararne i baccelli , che 
getterete via , come inutili - Allora verferete 
quella colla in un pa;o di bicchieri d’ acqua 
per F oggetto di ancora diluirla. Dipoi gittq- 
sete il tutto nella diffoluzione d 1 Amido , che 
ben mefehierete ed incorporerete infieme, fer¬ 
vendovi d* una lunga fpatola di legno bianco , 
Raffreddato quello mefcuglio in un largo mr- 
fìelio , allora vi pafferet 1 entro le voiìre Tele , 

facen- 










lucendo si, che prendano la colla ugualmente * 
Poi le torcerete intorno ad uno ftante , la cui 
mazza o torcitoio corrifpondendo fcpra efio 
mafieìlo, ricada almeno in parte V apparecchio 
nel medefmo nell 1 atto di (premere le Tele . 
Se potrete rantolio difenderle, onde pretto fi 
asciughino le Tele flette avranno un apparec¬ 
chio più uguale * e più brillante dopo la fop- 
prdTatura. 

Ecco mi altro metodo d 1 apparecchio , Or¬ 
mai trovandoli introdotta in parecchi luoghi 
d > Italia ìa coltura delle Patate $ o dei Pomi 
di terra , è mutile perciò di qui eftenderfì a 
deferì vere coletta produzione vegetabile * Pren¬ 
dete dunque del più bell 1 amido fatto con la 
iarina dei detti Pomi , c componete il vofiro 
apparecchio - Quando fari cotto , lo pattare te, 
ancora caldo per un pannolino di teff tura af- 
idi chiara , affine di fe parare tutto ciò , che 
potrà trovarli in grumfoelH, che getterete via* 
Fattale per quello apparecchio le voftre Tele, 
e diverranno belle, little * ed alcun poco lu¬ 
cide, ettendo fatte feccare prontamente al fo- 
le, e pollavi la debita attenzione per oggetto 
dì polizia * 

Diraffi fola mento di patteggio % che il detto 
apparecchio nette d 1 una elee adone affai diffi* 
cile per quelli , che non F hanno praticata t 
poiché la farina di Forni dì Terra non fi nrn- 
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neggia come l'Àmido; ma quando abbiali ve¬ 
duto farlo una (ola volta T non può mancare * 
Di due per Pone ì che vi s’ impiegano, una dee 
mettere la farina di pomo dì terra a poco a 
poco nell* acqua, e Falera dimenare continua- 
mente con uni fpatola ; oppure verfare ad un 
colpo F acqua bollente fulla farina entro un 
vafe * e dimenare fortemente e prontamente* 
Dopo quelli metodi non farà inutile recare 
ad effe quelli i quali per imbiancare le Tele fi 
tifano nelF Imbiancherie più accreditate deli 1 fi¬ 
landa ¥ cioè d’ Al leni t cF Qveryffcl, cFAlmelc, 
ec* ES da notarli anteriormente 5 che in detti 
paefi le imbiancature vengono pagate a dove¬ 
re ; comecché in effe confida il più bel pre¬ 
gio delle Tele , e poi, che le pezze più hne 
delle fitefìe giungono ad una di le reta braccia- 
tura \ eh' è Sovente la metà più corta di quel¬ 
la delle Tele ordinarie * 

Si fa Una li fri via di ceneri gr a veliate , di 
feccia di vino, o d’allume carina ( potajje ), 
che viene dulia Polonia 3 o dalla Mofcovis. 
Ha (fi una gran caldaia ripiena d T acqua ben 
netta , e vi fi pongort entro drlle ceneri gra¬ 
nellate y o della pota(jè ; il eh* è neceffario per 
fare una li fri via forte. Si fa bollire il tutto, 
e lo fi verfa in una tuia ? ove refìerà finché 
tale li fri via fia divenuta chiara ; il che fecce- 
de ben predo. Avrete un'altra gran tina, ove 
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Sulla Canape. 

ripeserete le voftre pezze di Tele crude, e vi 
girerete fopra la detta lifciviti tinchè effe Te - 
li uè reftino del tutto coperte , e al di (otto j 
per il qual effetto vi porrete (opra delle pie¬ 
tre . Le lancierete così per lo fpazio d’ otto 
giorni , avvertendo di cavare per uno fpinello 
fìtuato al baffo della tina la lifeivia una volta 
ogni dì, e di rinverfarla fopra le Tele fuc- 
celfivamente. Paffuti gli otto giorni caverete 
le Tele fìeffe dalla tina , e le laverete liti- 
P acqua chiara del fiume . Sul margine del 
medefimo avrete un banco o una pietra'piana 
ben adattata , ed il bifogno d’ifìrumenti di le¬ 
gni piatti , fatti a foggia di piceiole pale. 
Con quelli , due Opera’) battono la Tela af¬ 
fine b’ ella fi foli , e due altri vi van gittando 
(opra dell 1 acqua a ìnifnra che vien battuta. 
Dopo quefta operazione convieti torcerla ben 
bene. Vi occorrono dipoi delle altre tinc affai 
capaci di legno dolce , nelle quali fi verfano 
alquante fecchie di latte lungo , o di fiero. Vi 
fi mette una pezza di Tela, e talvolta tre , o 
quattro fecondo la grandezza ■ Alcuni uomini 
entrano in quella tina a piè nudi , e calpe- 
ftando le pezze le folano . Vi fi ver fa fopra 
del nuovo latte , e vi lì pongono delle nuove 
pezze , continuandoli nel modo fuddetto finché 
la tina fìa ripiena di Tele , e di latte, facen¬ 
do a forza dì pietra , che ’l tutto vi Iti a in 
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effe ben tuffino. Lafciate così le Tele pel cor¬ 
te dì fetfi in otto giorni t fi cavai! fuori , fi 
lavano bene , fi battono , e fi dimenano nel* 
T acqua , di quando in quando i ufi ponendole 
fortemente con fapone liquido , o nero . Se 
mediatiti cofiffatte operazioni non finn elleno 
divenute affai bianche f fi ricomincia la prima 
li Tema , e fi continua mede fi inamente col lat¬ 
te lungo come la prima volta ; s’ infaponano , 
fi di/tendono al fole fu di un prato , e fi an¬ 
naffiano con acqua chiara finché fiano di verni* 
te ben bianche. Si levano quindi dal prato* 
sfi in fa ponano nuovamente, fi purgano nell* ac¬ 
qua chiara , e fi dà alle ftefTe V apparecchio 
coti colla d’ amido fini filma s ove c entri un 
po’ di gomma dragante. Finalmente fi fanno 
afcìugure con affai di proprietà , fi fopp ve fu¬ 
rio doppiate ; e Ibernate fi piegano nella ma¬ 
niera ordinaria, che veggiamo , per iipedirle 
fuori del Parie, Una gran pane delle fide, 
che fiimbiancano in Olanda, è fiata fabbrica¬ 
ta in Slefia 7 o almeno i! filo* 

In Slefia ed in altri Paefi .del Nord , la ma¬ 
nipolazione driP imbiancatura fi fa come nel¬ 
l'Olanda , fuorché non fuffi uio del latte lun¬ 
go, ma in luogo delio fieflb, di gufici di man¬ 
dorle , o di mandorle intere * Si macinano 
fotto una molla f ed a mi fura, eh? rimangono 
fìntola te fi umettano colf acqua j rio che for¬ 
ma 
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ma un latte , nel quale fi fan difciorre cin¬ 
que , o fei libre di fai gemma. Pel rima¬ 
nente fi opera come nelle imbiancherie d’ O- 
latida . 

Noti è gran tempo eh 1 c fiato introdotto 1* 
(rio di far macinare le frutta del Maroniere 
d’India , che impiegate in luogo di mandorle 
producono il più buono effetto , fìccom’ io ftefi- 
fo ho pure fperimentato . 

Refta che parliamo della maniera , che fi 
ufa in Alia, e principalmente nell’Indie Orien¬ 
tali per imbiancare le Tele di cotone , di fi¬ 
lo, e di diverfe materie di corteccie d’ alberi, 
ec. Altro non vi s’impiega che la cenere gfa¬ 
vellata , 0 di Levante , che colà viene recata 
dalla Turchia, e dalla Perfia. Vi fi brucia al¬ 
tresì della LSoda ; fe ne mette la quantità che 
fi vuole , e vi fi getta fopra dell’ acqua , ove 
fi abbia per un certo tempo tenuto e fatto 
fìemperare della farina di rifo. Alcuni giorni 
dopo vi fi fa difciorre anche una fufficiente 
quantità di fterco di Capra , ed il tutto poi 
feltrato lo fi pone in una gran tlna , ove per 
varj giorni fi tiene immeno il filo, o tutt’al¬ 
tro , che vogliali imbianchare* Topo quefio gl’ 
Indiani cavano dalla tina elfo filo , la Tela, 
il Cotone, ec. e meffe quelle robe fu certe 
pietre piane fituate fui margine d’ uno fiagno 
d’acqua dolce, o d’ un fiume, lo battono con 
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uh cilindro di legno , ed sfattamente le lava¬ 
no. Tutto ciò che avevano nella prima tina 
(uccelli v amente ripongono in itti' -altra dopo a- 
ver me fio in quell* ultima del fugo di cedro, 
In cui il tutto per quattro , o cinque giorni 
tengono tuffato. Termina 1’ operazione col ben 
lavare quefte Tele, o filature nell’ acqua dol¬ 
ce e limpida , col difenderle poi al fole , e 
continuamente irrigarle per feti’ in otto giorni 
coll 1 acqua fi mi Intente limpida . Se quefte ma¬ 
terie dopo un tal tempii non fi a no divenute 
affai bianche , ricomincian eglino la prima o- 
perazione, e indi ripongono ogni cola al fole 
bagnandola tute’ i giorni, il che le fa per fine 
acqui fare una perfetta bianchezza. 

Circa l’apparecchio per le Tele , e per le 
Stoffe , hanno gl’ Indiani differenti Corta di gom¬ 
me , che fcolano dagli alberi , e di cui il val¬ 
gono per dare alle fteffe quel lucido, che tan¬ 
te ammiriamo. 

CAPITOLO Vili. 

I* * 

Della filatura , e dell impiego delle Stoppie di 
Canape , e di Lino , e della maniera, 
dì fare le Ovate . 

TVTE1 Capitolo III. fi è parlato della petti- 
natura della Canape per una ferie; di quat¬ 
tro 













ero pettini ; ma nulla fi è detto delle Stoppie* 
che fi ricavano in quelle operazioni . Tutti 
fanno in che adopranfi le Stoppie ordinarie 
lènza preparazione* Far non fi poflono le non 
fe delle Tele grò (fola ne, e rozze T delle C J or¬ 
de, e ddle Macchie* Ora faremo parola de- 
gli ufi che far fi potrebbero dì quelle, che ri- 
cavanti dalla Canape preparata nel modo da 
noi indicato - Quelli dd Pettine N* I* fi met¬ 
te da banda , comecché trovi fi pafla Miniente 
lunga - Se ne fa un filo fino t ripagandola fu 
j pettini, e ponendo da fe ciò che n 1 elee* Le 
Stoppie del Pettine N* IL fi ripettinano di 
nuovo, e fi unifeono al filo della prima, nou¬ 
meno che a quella del Pettine N* ÌIL eh 1 è la 
più corta * Quella del Fettine N. IV, fi può 
ancora filare , ma ella fa un filo cotonalo - I 
frammenti cortili]ira , che cadono in cotefte 
pettinature, fono fini confi il cotone * Si pof- 
fono cardare , ed impiegare a farne Ovatte * 
come qui prefio farà fpiegato, Per altro ri¬ 
guardo alla Stoppia del N- IV, la quale fa un 
filo non imito , ma cotonofo , può nondimeno 
efier filata fina, o groffa , e fervire a far Fu- 
ftagni col pelo tirato coi cardo da un lato fo¬ 
la della Tela * Egli non è affai fnrte per P 
orditura, ma ferve per tramare , Si può an¬ 
cora fare del filo, che impiegati per iftoppini 
ielle candele , Nei Porti di Mare li fanno 
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certe fpeeie di corde mefchiate co] filo della 
corteccia dei rami di tiglio preparata, e ferve 
a calafatare i Va fedii. Mediarne il mefcuglìo 
di quefta corteccia , refifie detta Stoppia lun¬ 
go tempo alla putredine , Delle piu cattive 
Stoppie, corte, ed inuguali finalmente, fi pur; 
farne carta Terza ftraccj 5 fenza parlare di 
mole 7 altri ufi che in feguito effer poffono dall’ 
efperienza infegnati * Veniamo addio alle O 
vane, 

E 1 noto l’ufo di quefta fpeeie di fodera r e 
ci afe he duro sa , che tale materia li mette fra 
due Stoffe di Lana r di Seca , o di Tela , fe¬ 
condo che fi vuole fervicene , come per co¬ 
perte da letto, per affettare veftiti da uomo, 
per cottolini da donna, ec. Le Ovatte di cui 
fin ora li è fate* ufo, erano compofte dì [trac¬ 
ci di fillodio , o di fìoppie delle Gallette di 
Seta, che fa mio fi ai fornelli 5 le quali fpeffif- 
fimo avevano un odore sì moiette, che non fi 
poteva foffrire * Se ne facevano altresì con 
coroni di lana ; ma quefta materia è affai ca¬ 
ra , nè fi può avere Tempre facilmente ■ Le 

fìoppie di Lino , Tempre fe ne può avere in 

quantità , non hanno alcun cattivo odore , e 

d’ altronde fono affai leggere , e tengono cal¬ 

do , Ecco la maniera di fare quefta Ovatta* 
Prendete le Stoppie , che definiate a fare tal 
forca di fodera, le quali è d’uopo, che fiano 
r cor- 
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corti (Time * Le batterete con lunghe bacchette 
affinchè la materia divenga leggera, fi gonfi, 
e che la polvere cada in fondo * Avrete dipoi 
due Cardi ; prima uno grande ad un banco s 
come quello dì cui fi fervono i Cappella] per 
la Lana- Farete con quello ben cardare le vo- 
Are doppie* Poi le farete ripafiare col fecon¬ 
do cardo, che farà a mano , 0 limile a quel¬ 
li , che impiegati fi per cardare il cotone deft i- 
nato alla filatura . Quefìo fecondo Cardatore 
leverà la fu a materia dal di fopra del fuo 
cardo in lame, e la porrà leggermente in una 
cefta. Un terzo Operaio di (porrà quelle lame 
coronofc entro un gran telaio di legno legge- 
ro , il cui fondo fi a d' una tela lifeia e forte . 
Il telaio può effer lungo dai fei ai fette pie¬ 
di , e largo da circa due piedi e mezzo * Que¬ 
gli che difpone nei telaio ie lame di Troppi e , 
deve maneggiarle dilicatamente , affinché fi 
mantengano tempre gonfiate 5 eonffi efeono dal 
Cardo * Po fa nd ole dee unirle in maniera , che 
fi tocchino coi loro orli tant 1 in lunghezza ^ 
che in larghezza, e Tempre nel mede fimo ver- 
io , finché il telaio fi trovi riempiuto , Tal 
operazione dev effer fatta in una Pranza chiù- 
fa , poiché T aria (compaginerebbe il tutto * 
Voi avrete una compofizione , che qui preffo 
infegneraffi, di cui vi ferverete per legare in¬ 
ficine tutte le lame , e farne d" effe un fòla 
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pezzo grande quante il tehijO. Per tal effet¬ 
to avrete la volirà coinpolzione accanto, ch’è 
come ia crema battuta , 0 la (chioma * Ne! 
vafe ove farà contenuta , tufferete un* ala d* 
Oca di (piegata t e raccogliendo con quella af¬ 
fai d 1 effa materia la [tirerete leggermente e 
uniformemente falle volt re lame per tutto . 
Quefta fchiuma lì fece a > ed incolla la fuperfi- 
eie della voftra Ovatta in forma di coperta * 
Ponete prontamente il telaio al fole f o in un 
luogo caldo . Quand 7 il tutto fi trovi ben fec- 
cato offe r va te fe U voftra materia fu baftan- 
temente incollata , ed abbia ricevuta una ver¬ 
ni :e affai forte * In difetto di ciò replicate i r 
operazione > Effendo in tal guifa preparata V 
Ovatta da trn Iato, bifogna inverniciare V al¬ 
tro t che trovali al di (òtto * Per tal oggetto 
avrete un altro telaio vuoto della medefima 
fot ma e grandezza * Poflolo ai di fopra di 
quello ove fiì l’Ovatta, la rovefetrete in effo 
colla maggior deprezza e leggerezza in guifa , 
che la pezza fteffa d’Ovatta non venga p-r al¬ 
cun modo a feompagmarfi * Queft 11 operazione 
ricerca V impiego di due perfone ; una che 
tenga i tela] da un lato, e V altra nell’ efì;re- 
miti oppofta * Ciò fatto incollerete il rovefeio 
dell’Ovatta come faesite riguardo al di fopra, 
e cosi farà ella finita , 

Circa la compofizìone per incollare le Ovat¬ 
te 
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te , prendete primieramente una (ufficiente 
quantica di ritagli di pelli bianche di guanti • 
Le porrete in un’ adattata caldaia con una 
(ufficiente quantità d'acqua chiara. Farete bol¬ 
lire il tutto finché i detti ritagli di pelli fia- 
W ridotti in una denta colla * Paffute poi 
quefta colia, ancora calda , per un pannolino 
bianco y vergandolo in un picciolo maftello ? 
ove metterete da mezza fin ad una libbra d* 
Allume bianca di rocca pi (tata fina come la 
farina« A proporzione che avrete dei liquore , 
a proporzione vi porrete deli’ Allume , e lo 
ri move rete affinché efs’ Allume fi fonda predo* 
Vi ugglagnerete mezza libbra di Soda fi fral¬ 
mente ridotta in polvere fina , che ben ri mo¬ 
verete, ponendola dolcemente ed a poco a po¬ 
co nel voffro nipitella f Allora la materia fi 
gonfierà talmente } che giugnerà fin agli orli * 
Impiegherete quefìa colla fui fatto ancora cal¬ 
di! . Non bifogna farne maggior copia dì 
quanfi efser ne pofla impiegata in un giorno y 
polche efsa non opera eìsendo vecchia, e con¬ 
trae oltre ciò un peffimo odore. 
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CAPITOLO IX. 


Dì varie piante di cui ft può irar profitto per 


t* ufi economico di far Tele e Filati 9 
rminata V irruzione falla Canape rappoi> 



! * to ai modi di render il filo , che fe im 
tragge, fu fuetti bile della maggior finezza , ag- 
giugneremo alla ftef&a alcune notizie fpectanti 
ad al qua tu' altre piante , da cui fi può trar fi¬ 
lo per far Tele, ed altre manifatture. 

C* è nota la maniera di preparare il Lino 
di L Siberia , che traefi dalla radice medefitm 
della pianta ; e così pure il filo > che produ¬ 
cono le Ortiche della maggiore fpecia (a ). E- 
gli è tale, che ben lavorato fupera quello del¬ 
la Canape , e del Lino (f) . Giudicando per 
analogia f non è da dubitarli t che non polla 
iimilmente fervire h grande Ortica di Siberia 
(cj. V'han anche alcun’altre piante circa le 


(a) Unica dioicia. Liti, N, 4, 

(d) Nella Tofcana ? /peci al mente nel Ter - 



(e) Unica ( cannarne a ) fot oppojìtis tri - 
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quali dovrebbonfi iftituìre delle fperienze , co¬ 
me per efempio fui Lupolo, e la pianta nomi¬ 
nata in latino : Datticca canna bica . Lin. Sp. 
i, Weinm. tab. Ó79. 

Ma fra le piante di quella fpeeìe , quelle, 
che meritano maggior attenzione fono alcune 
fpecie d’ Ap'JCynum , Il Linneo ne determina 
tre , cioè l’ Apocyr.um propriamente detto , ? 
Afchpias , ed il Cynanckum . La corteccia di 
quefte piante è formata di lunghi filamenti , e 
le parti, che portano la Temente , racchiudo¬ 
no maggiore , o minor copia di cotone . La 
parola Ovata , c un termine Egiziano > e que¬ 
lla materia potrebbe ben effe re tratta dal co¬ 
tone , che viene prodotto dall’ Afcleptas gigan¬ 
te*. Lin Sp. n. 2., che crefce nell’ Egitto. Il 
Toumefori la nomina Apocyr.um Mgyptiacum 
fiorìbus /pienti s . E’ veri li mi le altresì , che 1 ’ 
Apochymm cannaikum Lin . Sp. 2. Morì/. hiji. 
Ox. Ul. p. bop- f. 3 . f. 14' Kuhn. Cannai, 
p . 258,, che crefce altresì nel paefe , e final¬ 
mente 1 * Apocynum Venitum , Lin- Sp. n. 3. 
potrebbero fervire al medefìmo ufo. 

C Sono 


pari iti s inci fis . Lin. Sp. JV. 25. Urtìca fol. 
profunde lacìniatis , /emine lini , Amm. Ruth. 
249. t. 25. 
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Osservazioni , e Scoperte 

Sono fiate già fatte in vari luoghi ti’Italia, 
e delia Francia dei felici tentativi coi Cotone 
dell’ Afeli pi as Syrìaca . Un. Sp, n. 3. , c h’ è 
altresì l 1 Apocymm mitjus Syrìacam, Corn.Can- 
nad, 90, Ciuf, hifl , 2. p. $7. Weitn. t. 151. 
tanto per farne Ovatta , quanto per filarne del 
filo , di cui fi può fabbricare fenza mefcuglio, 
calzette , berrette, ec. Si potrebbe anche me* 
fchiar quefto cotone con altre materie. 

Si può fervirfi non i'olo del cotone , che 
trova fi nel gufeio colla fe mente , ma oltreciò 
delle fibre della corteccia della pianta , che 
danno un filo dii icari filmo, il quale può impie¬ 
gar fi in ogni Torta di Stoffe. 

Le radici di quefta pianta penetrano mok’ 
innanzi in terra, e la pianta medefima fi pro¬ 
paga facilmente coi ribmi delle radici. Si dee 
però allontanarla dai giardini , e dai prati , 
perchè contiene, com’ alcun’ altre fpecie di Ti* 
timali, un latte velenofo . Del rimanante dia 
creice generalmente per tutto ; ama l 1 umidità, 
ma vuole del calore , ed alligna più volentie¬ 
ri clf altrove in vicinanza degli ftagni , ove 
trovali frequentemente; ciò eh’è una nuova 
ragione per rncoraggìrne la coltura , oflervan- 
do di non la tagliare fe non dopo i primi 
freddi, o anche in inverno , affinchè i fuoi fi¬ 
lamenti giungano ad un fufficiente grado di 
maturità e di forra = 

Leg- 











nelle relazioni dei Viaggiatati y che 
crefce una pianta ? che nomi- 
da fita % da cui gli abitanti fan¬ 
no trarre un filo flniffimo, Io non ffiprei de¬ 
cidere fe fia quefta la Yucca filamentofa Limi* 
Sp. n. 4 * che non ha ancora ben potuto acca- 
modarfi al noftro clima , o quel la di cui tefié 
fi è parlato , Apocynum canmbkum 5 il che 
fcmbrami piu veri limile , giacché la Yucca è 
piattono un albero y che un-erba. Che che fi a* 
ne t faria defiderabile » che i Viaggiatori , ed 
i Giornalifti % allorché parlano delle piante 
sggiangeffero altresì i loro nomi Botanici , o 
alcuni termini Anonimi % affinchè ognuno potete 
fe afficurarffi di che propriamente fi tratta. 


in- 
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